Exhibit 1 



Typenbeschreibung Type 

BC 200 



ARBOCEL 



® 



Naturliche Cellulosefaser 

Basis-Rohmaterial 

Reine Cellulose 

Charakteristik 

Mittellange Faser, wei£ 



Physikalteche und chemische Eigens^haften 

Cellulosegehalt ca. 99,5 % 
Durchschnittiiche FaserlSnge 300 
Durchschnittliche Faserdicke 20 M m 

Schuttgewicht 70 g/l - 90 g/i 

WeiGe (Absoiutwert bei 460 nm) 81% - 91 % 

Asche (850 °C, 4 h) ca. 0,3 % 
pH-Wert 5 - 1 



Siebruckstand (in Anlehnung an DIN 53 734/Luftstrahlsieb) bei einer hchten Maschenweite von 

300 urn 100 urn 32 urn 

max. 0,5 % max. 15 % 40 % - 80 % 



Zusammensfctzung 

Hochreine Pulverceilulose 

Produktbezeichnung/ Dekiaration 

Pulvercellulose-DLG-Positiv-Liste-Nr. 12 08 02 



Informationen zum Herstellungsprozess 

Durch wassrigen Aufschluss hergestellte reine Cellulose Veredelt durch Feinstvermahlung, Sichtung 
und Klassifizierung, 

Eingesetzte Hilf- und Zuschlagstoffe 

Keine 



1 



Exhibit 2 



Typenbeschreibung Type 

BWW40 



ARBOCEL 



® 



Naturliche Celluiosefaser 



Basls-Rohmatertal 

->> Reine Cellulose 

Charakteristik 

Mittellange Faser* wcifi 



Physlkalische und chermsche Eigenschaften 

Cellulosegehalt ca. 99,5 % 

Durchschnittliche FaserlSnge 200 

Durchschnittliche Faserdicke 20 pm 

Schuttgewicht 1 20 g/l - 1 55 g/l 

Weifte (Absolutwert bei 460 nm) 81 % - 91 % 

Asche (850 °C ? 4 h) ca 0,3 % 

pH-Wert 5,5-7,5 



Siebruekstand (in Anlehnung an DIN 53 734/Luftstrahlsieb) bei einer lichten Maschenweite von; 

300 urn 1 00 urn 32 urn 

max. 0,2 % max. 20 % 40 % - 70 % 



Zusammensetzung 

— ^> Hochreine Pulvercellulose 

Produktbezeichnung/ Daklaratlon 

Pulverceilulose-DLG-Positjv-Liste-Nr 12.08.02 



Informatlonen zvm Harstallungsprozess 

Durch w&ssrigen Aufschtuss hergestellte reine Cellulose Ve rede It durch Feinstvermahfung, Sichtung 
und Klassifizierung. 



Eingesstzte Hllf- und Zuschlagstoffe 

Kelne 



Exhibit 3 



Typenbeschreibung 



Type 
RC 



ARBOCEL 



® 



natQrliche Lignocellulose 



Ausgangsrohstoff 

Ausgesuchie schonend getrocknete heimische Hdlzer 



Physikalische und chemische Eigensehaften 

Farbe 

Struktur 

GranulatgrCBe 

Partikelbereich der Primarfaser, Hauptteil 
Schuttgewicht 

Gluhruckstand (850 V C, 4 h) ca. 
pH-Wert 

Wasserbindevermdgen 



geiblich/ arttypisch 
granulatforrntg 
< 8 mm 

200 jjm - 300 um 

400 g/i - 530 g/l 

0,5 % 

5,5+/- 1 

450 % - 650 % 



Zusammensetzung 

Reine Lignocellulose 

Produktbezeichnung/ Deklaration 

Lignocellulose -DLG-Positivliste-Nr. 12.08.01- Rohfasergehalt mind. 65 % 
Informationen zum He^tellungsprozess 

Kompaktiertes Rohfaserkonzentrat, das durch Vermahlung und anschlie&ende Auffibriliierung 
gewonnen wird. 



Eingesetete Hilfs- und Zuschlagstoffe 

Keine 



